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Cc'm nen!: PURCHASING 


Issue P/O: 
':ll.. 
Ic... 


a) Extrude as per Dwg 02622 Rev. C 


b} Material 
6061.T6 (OO-A-200Iil) 


c) /',linlmum yield lensile strenglh = 35 kSI 


d} Mi~imum ultimale tensile strength'" 
38 kSI 


oj Minimum elongalion :: 8% 


f) Order at 120"loogg) Bon l Canaja Inc 1001# 89i123 Rev A 


h) To be packed per OSK 066 


i) Pull lesllo ASTM standard 8221 required. 
ii Malenal certification is ffiGUired 
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1.0000 Each(s)/Unlt 
Total 
200,0000 Each(s) 
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Rt:.'Geive& Inspect For Transit Damage 


Ensure material certification ISattached 


Co'nnlenl: 
DIMENSIONAL 
CHECK 


Inspect dimension per Owg 02622 


Check Pull test per Dwg 02622 for compliance page anaehed 


Check hardness with Webster lesler 
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